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Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
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WEITERES VORGEHEN 


siehe Formblatt PCT/IPEA/416 


Internationales Aktenzeichen 
PCT>EP2005y001544 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
16.02.2005 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
1 8.02.2004 



Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC 
INV. C08J9/00 



Anmelder 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 

internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Obermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. El (an den Anmelder und das Internationale Euro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sich urn 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeid angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Euro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , deryfcJie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeid betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld 


Nr. 


I 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


□ 


Feld 


Nr. 


III 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


Vlll 



Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Ersteliung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrtindete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
10.08.2005 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
14.07.2006 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt - P.B. 581 8 Patentlaan 2 

SiN NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
€ui) Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 


Bevollmachtigter Bediensteter j*.fmm* 

Schlicke, B \ } 
Tel. +31 70 340-1 01 3 V. 
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Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr. 1 Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

M der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-16 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-12 eingereicht mit dem Antrag 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


2,6,7,9 




Nein: 


Anspruche 


1,3-5,8,10-12 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 






Nein: 


Anspruche 


1-11 


Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-11 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR P ATENTI ERB AR KEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2005/001544 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 01/40362 A (OWENS CORNING) 7. Juni 2001 
D2: WO 03/029333 A (OWENS CORNING) 10. April 2003 

D4: DATABASE WPI Section Ch, Week 199420 Derwent Publications Ltd., London, 
GB; Class A13, AN 1994-164059 XP002328588 & JP 06 107842 A (JSP 
CORP) 19. April 1994 

2 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT , 
weil der Gegenstand der Anspruche 1 ,3-5,8 und 10-1 1 nicht neu im Sinne von Artikel 
33(2) PCT ist. 

Dokument D2 lehrt ein Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffbahnen durch 
Extrusion und anschliessendes Verschaumen einer Schmelze, die ein Polymer, ein 
Treibmittel sowie 2-25 Gew.-%, bevorzugt 5-10 Gew.-%, bezogen auf die Mischung 
eines faserfdrmigen Fiillstoffes umfasst (Seite 2, Zeilen 15-19; Anspruche 1,3- 
5,7,17,19-23; Seite 5, Zeile 28 - Seite 6 Zeile 26; Seite 3, Zeilen 21-23). 

Polystyrol wird in D2 als zwar bevorzugtes Polymer beschrieben, alternativ wird aber 
auch Polyetherimid genannt. Da der Fachmann somit durch die Auswahl aus nur 
einer Liste zum Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 gelangen wurde, 
erscheint der Gegenstand der Hauptanspruche 1 und 1 1 nicht neu hinsichtlich dieser 
Lehre. 

3 Der Gegenstand der vorliegenden Anspruche 1-12 basiert nicht auf erfinderischer 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

3.1 Dokument D1 lehrt ein Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffbahnen durch 

Extrusion und anschliessendes Verschaumen einer Schmelze, die ein Polymer (z.B. 
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INTERNATIONALER VORLAUF1GER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEiBLATT) „ PCT/EP2005/001544 

Polyetherimid), ein Treibmittel sowie 0,1-5 Gew.-% bezogen auf das Polymer 
Titanoxid und 0,1-5 Gew.-% bezogen auf das Polymer Talkum als Fullstoffe enthalt 
(Anspruche 1,8,11,12; Beispiel; Seite 9, Zeilen 15-22; Seite 3, Zeilen 26-29). 

D1 nennt nicht die im vorliegenden Anspruch 1 spezifizierten partikelformigen 
Fullstoffe. Daruber hinaus musste der Fachmann zumindest die Menge des 
Fullstoffes und das entsprechende Polymer aus unabhangigen Listen oder Bereichen 
auswahien, urn zum Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 zu gelangen. 

3.2 Dokument D4 lehrt ein Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffbahnen durch 
Extrusion und anschliessendes Verschaumen einer Schmelze, die ein Styrolpolymer, 
wie z.B Acrylnitril-haltige Styrolcopoylmere, ein Treibmittel sowie 10-40 Gew.-% eines 
anorganischen Fullstoffs, wie z.B. Calcium- oder Magnesiumcarbonat, enthalt. 

Der Fachmann musste aber sowohl die Menge des Fullstoffes und als auch das 
entsprechende Polymer aus unabhangigen Listen, um zum Gegenstand des 
vorliegenden Anspruchs 1 zu gelangen. 

3.3 Es liegen aber keine geeigneten Beispiele vor, mit Hilfe derer ein aus den 
unterscheidenden Merkmalen resultierender technischer Effekt aufgezeigt werden 
konnte. Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe hinsichtlich D1 und 
D4 kann somit nur in der Bereitstellung weiterer Schaumstoffplatten gesehen werden. 

D1 und D4 beschreiben aber bereits alle technischen Merkmale des vorliegenden 
Anspruchs 1 . Die Losung der vorliegenden Aufgabe beruht somit nur auf einer 
willkurlichen Kombination dieser bereits bekannten Merkmale und kann daher nicht 
das Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT erfullen. 

4 Die abhangigen Anspruche enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den 
Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des 
PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen. 
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PatentansprDche 
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10 
15 

20 2. 
3. 

25 

4. 

30 5. 
6. 

35 

7. 

40 



Verfahren zur Herstellung von Schaumstoffbahnen oder -platten auf Basis eines 
Polymeren ausgewahlt aus Polysulfonen, Polyetherirniden, Polyetherketonen und 
Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) 
und Acrylnitril-Styrol-Acrylester-Copolymer (ASA), durch Extrusion einer Schmel- 
ze, die das Polymer und ein Treibmittel enthalt, und anschiieliendes Verschau- 
men dieser Schmelze, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Schmelze aufcerdem 5 bis 50 Gew.-%, bezo- 
gen auf das Polymer, eines Fullstoffs enthalt, der ausgewahlt ist aus 

A) einem faserformigen Fullstoff A, 

B) einem partikelformigen Fullstoff B, ausgewahlt aus Calciumcarbonat, Calci- 
umsulfat, Magnesiumcarbonat, Bariumsulfat, Glimmer, Zeolithe oder Silika- 



und deren Mischungen. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Styrol-Acrylnitril- 
Copolymer einen Acrylnitrilgehalt von 20 bis 35 Gew.-% aufweist 

Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass man als 
faserformigen Fullstoff A, Glasfasern verwendet. 

Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mitt- 
lere Faserlange des faserformigen Fullstoffs A vor dem Vermischen mit dem Po- 
lymer 0,1 bis 10 mm betragt. 

Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
mittlere Faserdurchmesser des faserformigen Fullstoffs A vor dem Vermischen 
mit dem Polymer 2 bis 40 //m betragt. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schmelze 0,01 bis 2 Gew.-% Talkum, bezogen auf das Polymere als Nukleie- 
rungsmittel enthalt. 

Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 2 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der mittlere Teilchendurchmesser des partikelformigen Fullstoffs B vor dem Ver- 
mischen mit dem Polymer 0,1 bis 1000/vm betragt. 
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9. 
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10. 

10 



11. 

15 

12. 



Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Treibmittelmenge 0,1 bis 15 Gew.-%, bezogen das Polymere, betragt. 

Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass man als 
Polymer eine Mischung aus zwei Polymeren I und II verwendet, wobei das Po- 
lymer I keinen Fullstoff enthalt, und das Polymer II den faserformigen Fullstoff A, 
oder den partikelformigen Fullstoff B, oder deren Mischungen, enthalt. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Treibmittel Wasser, C0 2 , Aceton, Ethanol oder Mischungen davon eingesetzt 
wird. 

Schaumstoffbahnen oder -platten, erhaltlich nach dem Verfahren gemali den 
Anspruchen 1 bis 10. 

Schaumstoffbahnen oder -platten nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dass sie eine Dichte von 15 bis 200 g/l aufweisen, bestimmt nach DIN EN 826. 



)2! 



GEAENDERTES BLATT 



10-08-2005 



